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Anmelder/in: 
Schott Spezialglas GmbH 
Hattenbergstralie 10 
55122 Mainz 

Verwendungen von Glaskeramiken 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Verwendungen von Glaskeramiken, wobei die Glas- 
keramiken insbesondere in der Form eines Glaskeramikrohres verwendet werden. Der Ein- 
satz der Rohre kann in vielfaltigen Anwendungsbereichen bzw. in vielfaltigen Typen von 
Lampen erfolgen, beispielsweise im Bereich der allgemeinen Beleuclitung oder der Automo- 
biibeleuchtung bzw. in Temperaturstrahlern, wie Halogenlampen oder Gluhlampen, bzw. in 
Hockdruck- oder Niederdruckentladungslampen. Insbesondere konnen die Glaskeramiken 
auch miniaturisiert zum so genannten „Backlighting" im Zusammenhang mit der Hintergrund- 
beieuchtung von Flachbildschirmen eingesetzt werden. 

Glaskeramiken mit bevorzugten Eigenschaften zum gezielten Einsatz bei speziellen Anwen- 
dungen sind aus dem Stand der Technik bekannt und beispielhaft seien die prominenten 
Marken der Anmelderin, Geran® und Robax®, genannt. Glaskeramiken wie die genannten 
weisen ein unitares Spektrum an Eigenschaften auf, welche aus gezielter, kontrollierter, tem- 
peraturgesteuerter, partieller Kristallisation resultieren. Abhangig von Zusammensetzung, Art 
und Weise der Herstellung des Ausgangsglases (auch genannt „Grunglas") und Anpassung 
des Temperaturregimes in der ' Heifinachverarbeitung konnen bei einer Glaskeramik 
unterschiedliche Kristallphasenarten, kristallographische Spezies mit verschiedener Kristall- 
morphologie- und Grolie sowie unterschiedliche Kristallmengen ausgeschieden werden. Da- 
durch lassen sich insbesondere die thermische Dehnung, mechanische Stabilitaten, opti- 
scher „Cut-off' (insbesondere im UV-Bereich) usw. einstellen. Eine herausragende grundle- 
gende Eigenschaft einer Glaskeramik wie Robax® oder einer Glaskeramik aus anderen 
chemischen Systemen stellt die hohe thermische Stabilitat des Materials dar, welche im We- 
sentlichen hoher ist als die gangiger Multikomponentenglaser. 

Wahrend Glaskeramiken bislang in scheibenartiger Form als Kochplatten und Scheiben fur 
Ofen und Kamine Anwendung gefunden haben, gibt es bislang noch keine technische L6- 
sung dafiir, diese vorteilhaften Materialien in anderen komplexeren Formen zu fertigen und 
fur andere Anwendungen einzusetzen. 

Viele traditionelle Beleuchtungsquellen wie Halogenlampen oder Entladungslampen fuhren 
transparente zylindrische Lampenkolbengefafie als Schlusselelement. Innerhalb dieser Ge- 
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fafie sind im Betriebszustand meist Gase enthalten, die entweder zum Schutz der Heizquel- 
len dienen (z. B. Wolframdraht, geschutzt durch Halogenide, in Halogenlampen) oder selbst 
ursachlich zur Generierung von Liclit sind (z. B. Hg, Xe, Lanthanoid-Haiogenide in Entla- 
dungslampen). Auch I<onnen transparente Medien als zweite umhullende Kolben als Splitter- 
5 schutz Oder zur UV Blockung dienen (s. z. B. UV- blockendes Kieselglas in AI2O3 Keramil<- 
brennerlampen). 

Insbesondere beim erfindungsgemalien Einsatz von Giaskeramiken in der Fonn von trans- 
parenten Rohren in Beleuchtungsquellen sind zuneiimend definierte Anforderungen gefragt, 
beispielsweise die Parameter Temperaturstabilitat, optische Funktionen, Transmissionsei- 

r 

10 genschaften im UV-Bereicii etc. 

• Derzeit werden fur Beleuclitungseinheiten im Bereich der Halogenlampen, z. B. fur Kraftfafir- 
zeuge, Hartglas (meist alkalifreie Aluminiumsilicatglaser) und Kieselglas (Si02) als Material 
eingesetzt. 

Translucente Keramiken, wie z. B. solche auf Basis von AI2O3, werden in Hochdruckgasent- 
15 ladungslampen als Keramikbrenner eingesetzt Die verwendeten Materialien sollten eben- 
falls alkalifrei sein. 

In Niederdruck-Entladungslampen (Beispiel: Leuchtstoffrohren), die z. B. miniaturlsiert in TFT 
(„thin film transistor'*) Bildschirmen zur Hintergrundbeieuchtung eingesetzt werden, wurden 
bisher Multikomponenten-Glaser auf Silicatbasis eingesetzt. Hier ist die Anforderung an das 

2 0 Abschirmen von UV-Licht durch das Glas der Lampe selbst von besonderer Bedeutung, da 
_ andere Komponenten in den Flachbildschirmen durch UV-Llcht rasch altern und degenerie- 

l^^^jren. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, glaskeramische Materialien sowie Verfahren 
zu deren Herstellung bereitzustellen, die definierten Anforderungen bezuglich Form und Ei- 
25 genschaften entsprechen und somit fur neue Zwecke verwendet werden konnen. 

Die Aufgabe wird durch das Bereitstellen entsprechender Giaskeramiken und deren neue 
und erfinderische Verwendung, wie in den Anspruchen definiert, gelost. Die einzigartigen 
Anwendungen von hochstabilen, transparenten und auf sonstige Anforderungen malige- 
schneiderten Giaskeramiken ubertriffl: den derzeitigen Einsatz von herkommlichen Glasern 
30 gemali dem Stand der Technik welt und bietet insbesondere im Falle der Niederdrucklampen 
(„backlight") Vorteile im Bereich der „UV-Blockung" be! hoher Gesamttransparenz. 



^1 ^ 
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Bei der erfindungsgemaflen Verwendung der Glaskeramiken konnen diese In der Form von 
Rohren vorliegen, was insbesondere sinnvoll ist, wenn die Glaskeramik als Teil einer Lampe 
verwendet wird. Rohren konnen, sofern erforderlich, in kugelf5rmige oder ellipsoide Formen 
uberfuhrt werden. Hohlkugein oder Hohl-Ellipsoide konnen, unabhangig von einer vorange- 
gangenen Rohrform, auch direkt durch Blasen und Verpressen hergestellt werden. 

Anforderungen an die Glaskeramiken fur die erfindungsgemaRen Verwendungen sind Ei- 
genschaften wie beispielsweise eine gute Temperaturstabilitat bei hervorragender Transpa- 
renz. 

Was die Temperaturstabilitat betrifft, so sollte diese hoher als die von Hartglas sein. Gangige 
Glaser, die sich hier eignen und die z. B. vom Typ Aluminosilicatglas sind, weisen Transfor- 
mationstemperaturen (Tg) im Bereich von 750 bis 800 °C auf. Bei solclien Temperaturen 
liegt das Glas also noch in festem Zustand vor. 

Da fur Glaskeramiken kein so genannter„Tg" bestimmt werden kann, ist es sinnvoll, einen 
von der Temperatur abhangigen, noch stabilen Zustand anhand der Viskositat der Glaske- 
ramik In Abhangigkeit von der Temperatur zu bestimmen. Derartige Viskositatsmessungen 
sind in Beispiel 3 unten gezeigt und eriautert. Eine geeignete Glaskeramik sollte auch bei 
hoheren Temperaturen nicht viskos flielien und Lampenbetriebstemperaturen von > 800 °C, 
bevorzugt von > 900 °G, und welter bevorzugt von > 1000°G standhalten. 

Idealerwelse setzt das viskose Fliefien einer erfindungsgemaden Glaskeramik bei hoheren 
Temperaturen als bei Kieselglas ein, am meisten bevorzugt ist die Glaskeramik ahnlich stabil 
Oder noch stabiler als translucente Keramiken z. B. solche auf Basis von AI203. 

Neben der hervorragenden Temperaturstabilitat sollen die Glaskeramiken eine hohe Trans- 
mission im sichtbaren Bereich (zwischen 380 nm und 780 nm) bei einer Schichtdicke von 0,3 
mm aufweisen, beispielsweise > 75%, bevorzugt > 80 %, besonders bevorzugt > 90 %, wel- 
che Eigenschaft bei der Anwendung der Glaskeramiken als Teile einer Lampe von Bedeu- 
tung ist. 

Insbesondere bei der Anwendung zur Hintergrundbeleuchtung in TFT Bildschirmen spielt 
eine gute UV-Blockung eine wichtige Rolle. Unter Blockung wird eine Transmission von klei- 
ner 1 % bei einer Schichtdicke von 0,3 mm verstanden. Die Blockung kann erreicht werden 
ftir Wellenlangen < 260 nm. bevorzugt < 300 bzw. < 315 bzw. < 365 nm. 

Fur einige erfindungsgemafie Verwendungen sollte die Glaskeramik bzw. das Grunglas gut 
verschmelzbar mit elektrischen Durchfuhrungen sein, welche je nach Anwendung aus Mo- 
lybdan, Wolfram oder Legierungen wie Vacon 11® CKovar"') bestehen. Somit kann ein dau- 



10 




15 



20 




SCHPT03333 - p 2343/2344 - 4 - 

05.01.2004 

erhaft hermetisch dichter Verschluss zwischen einer elektrisch und thermisch leitenden Me- 
talldurchfuhrung und dem Kolbenmaterial bereitgestellt werden und Probleme, die durch un- 
terschiedliche Eigenschaften bezuglich der thermischen Ausdehnung der Materialien Glas 
und Metall entstehen, konnen umgangen werden. 

Hierbei kann die Glaskeramik so gestaltet werden. dass die thermische Ausdehnung des 
Elektrodenmaterials, bestehend aus Metall, angenahert wird. was den Vorteil hat, dass auch 
be! Betriebstemperatur wahrend des Lampenbetriebes keine Undichtigkeiten entstehen. 

Fiir die neuen und erfindungsgemaflen Anwendungen der Glaskeramiken 1st auch von Be- 
deutung. dass die iVlaterialien chemisch resistent sind, so das z. B. Vorgange in einer Lampe 
dauerhaft nicht beeinflusst werden. Bei der Verwendung in Halogenlampen soil insbesonde- 
re eine Storung des Halogenkreislaufes vermieden werden. Die Materialien sollten nicht von 
Fiillstoffen durchdringbar sein. also eine gute 1-angzeitdichtigkeit aufwelsen. Auch sollten 
heiBe, unter Druck stehende Fuilstoffe keine Korrosion bedingen. 

Sofern notwendig und sinnvoll sollten die Glaskeramiken bei der Venvendung in Lampen 
zumindest in den obersten Schichten der Rohrinnenoberflache. bevorzugt im gesamten 
Lampenkolbenkorper, alkalifrei sein und hochsten Anforderungen bezuglich der Reinheit 
entsprechen. Der so genannte Weisseindruckindex (..color rendering index" CRI) sollte dau- 
erhaft optimal sein. z. B. CRI > 90, bevorzugt CRI = ca. 100. 

Die erfindungsgemad venfl/endeten Glaskeramiken, die beispielsweise in Rohrform vorliegen 
konnen. werden mittels dem Fachmann bekannten Keramisierungsprogrammen hergestellt. 
Das Keramisierungsprogramm ist so zu gestalten. dass die erhaltene Glaskeramik fur den 
jeweiligen Einsatz bezuglich der entsprechend erforderlichen Eigenschaften optimiert ist. 



Fur eine optimale themiische Stabilitat kann es sinnvoll sein, den Glasanteil innerhalb der 
Glaskeramik zu minlmieren und/oder die Zusammensetzung der Restglasphase nahe an die 
2 5 reinen Kieselglases einzustellen. 

Die Keramisierungsprogramme sind bezuglich Temperatur- und Zeitregime -angepasst und 
abgestimmt auf gewunschte Kristallphasen, ebenso abgestimmt auf das Verhaltnis von 
Restglasphase und Kristallphasenanteil sowie KristallitgroGe. 

Ferner kann durch das Keramisierungsprogramm der Oberflachenchemismus bzw. ein Tie- 
30 fenprofil fur bestimmte Elemente eingestellt werden. wodurch im Verlauf der Keramisierung 
in oberflachennahen Bereichen ein gewunschter Gehalt an Alkalien eingestellt werden kann, 
auch in Feineinstellung von „alkaliarm" bis „alkalifrei". 
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Wahrend der Keramisierung kann auch ein Konzentrationsgradient fOr bestimmte Elemente 
aufgebaut werden, was durch deren Einbindung in die Kristallphase bzw. deren 
Verbleib/Anreicherung in der Restglasphase bewirkt werden kann, insbesondere durch die 
Ausbildung einer glasigen Oberflaciienschfcht, deren Dicke und Zusammensetzung durch 
die Zusammensetzung des Ausgangsglases und die Keramisierungsatmosphare bestimmt 
werden kann. 

Moglich ist auch die Keramisierung direkt wahrend des Lampenbetriebs {Jn-situ- 
Keramisierung") durch Einstellung bestimmter Strom-Spannungs-Zeit-Verlaufe, die zu einer 
Warmeabstrahlung durch die Lampenwendel fuhren, mit denen sich entsprechende Keimbil- 
dungs- und Kristallwachstumstemperaturen sowie Aufheiz- und Abkuhlraten im Lampenkor- 
per erreichen lassen. 

Das Keramisierungsprogramm ist zudem, sofern erforderlich, bezuglich Keimbildungs- bzw. 
Kristallentwicklungsregime an das gewunschte Ma(i der Abschirmung von UV-Strahlung an- 
gepasst. 

Moglich sind auch Keramisierungregime zur Generierung eines hermetisch dichten Uber- 
ganges vom Glas zu einer elektrischen Durchfuhrung. Hierbei ist denkbar, dass sich durch 
Schrumpfung des Materials wahrend der Keramisierung giinstige Spannungszustande (axi- 
al/radial) ausbilden und damit eine hermetisch dichte Verbindung bereitgestellt wird. Durch 
Verwendung in ihrer thermischen Ausdehnung angepasster Glaskeramikmaterialien (bevor- 
zugt sowohl im glasigen als auch im keramisierten Zustand) konnen auch massivere Metall- 
durchfuhrungen (anstelle sehr dunner Mo-Bleche, eingesetzt z. B. in Haiogenlampen auf 
Basis von Kieselglas) verwendet werden, was auch eine bessere Warmeableitung aus der 
Lampe ermoglichen sollte. 

Auch kann durch geeignete Keramisierung oder die Anwendung geeigneter Erhitzungsver- 
fahren zur Umformung des Ausgangsglases ein Zustand eingestellt werden, bei welchem die 
Lampe „sich selbst abdichtet" wahrend des Betriebes. 

Bevorzugt verwendet, insbesondere im Bereich der Haiogenlampen und Gasentladungslam- 
pen, werden alkalifreie Glaskeramiken (GC), bezeichnet auch als „AF-GC" mit folgenden 
Zusammensetzungen in Gew-%: 

35-70, bevorzugt 35-60 Si02 
1 4-40, bevorzugt 1 6,5-40 AI2O3 
0-20, bevorzugt 6-20 MgO 
0- 1 5, bevorzugt 0-4 ZnO 



10 



15 



20 




25 



SCHPT03333 - p 2343/2344 - 6 - 



05.01.2004 




30 



0-10, bevorzugt 1 -1 0 TiOa 
0-1 0, bevorzugt 1-10 ZrOz 
0-8, bevorzugt 0-2 Ta205 
0-10. bevorzugt 0-8 BaO 
0-10, bevorzugt 0-5 Ca O 
0-5, bevorzugt 0-4 SrQ 
0-10. bevorzugt >4- 1 0 B2O3 
0-10 P2O5 

0-4 ubiiche Lautermittel, wie z.B. Sn02-HCe02+S04+ClH-As203+Sb203 

Die Zusammer^setzungen sind charakterislert durch die Hauptkristaliphasen Spmel.. Sapphi 
nn Hocb,ua.n.,schkristan (HQMK). a.pha-Quarz. Cordierit und entspr. MischKr,sta,,e ( ns 
bes. Zn-Spinelle/Sapphirine; IVIg/Zn-HQMK). 



Ale a,Ka,,ha,«ge GlasKeramiken. bezelchne, a,s .AH-GC-, f^den orflndungsge^a. belsplels- 
we,se olgende Zusammonsobungen (in Gew.-%, Verwendung. insbesondere be,. Einsatz 
ais (ggf . miniaturisierf a\ MioHorHr. ^ i=insatz 



I- 



— i^^.. . www. /oy vcr 

ais (ggf. miniaturisierte) Niederdruckentladungslampen: 

60-70 Si02 

1 7-27 AiaOs 

>0-5 U2O 

0-5 MgO 

0-5 ZnO 

0-5 TiOa 

0-5 Zr02 

0-8 TaaOs 

0-5 BaO 

0-5 SrO 

0-10 P2O5 

0-4 ubiiche Lautermittel, wie z.B. Sn02+Ce02+S04+CI+As203+Sb203 

Die Zusammensetzungen sind charakterisiert durch die HauptkrIstallphasen: HQMK. Keatit. 

folgenden Beispiele seller, die vorliegende Erfindung beschreiben, ohne den Schutzbe- 
r^ch e.nzuschranken. Wie dem Fachmann aus der vorstehenden Beschreibung ersichtlich 

grur;; : "^"^^"^ ^'-^ ^^'^^ ~ Oesicmspunkte, l 

grundsatzlich auch gesondert unabhangig beansprucht werden konnten. 
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Beispiel 1 : 

Beispiel 1 beschreibt Zusammensetzungen von alkalihaltigen Glaskeramiken, die sich bei 
Rohrzugversuchen als vorteilhaft erwiesen haben und die in Rohrform fur erfindungsgemaUe 
Ven/vendungen geeignet sind: 

5 LAS (Li20-Al203-Si02)-Glaskeramlk in Form eines Rohres (alkalilialtig) 
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67,2 


SiOz 
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AI2O3 


3,8 
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1,1 


MgO 
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99,8 
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Beispiel 2: 

Beispiel 2 beschreibt die Zusammensetzung einer alkalifreien Glaskeramik, die in Rohrform 
fur erfindungsgemafie Verwendungen geeignet ist: 

Alkalifreie Glaskeramik aus dem System MAS (MgO- AbOa-SiOa) in Form eines Glaskera- 
5 mikrohres 

Anteil [MA%] 
Si02 
AI2O3 
MgO 
ZnO 

ZrOz 
AS2O3 

99,9 

Das Material aus Beispiel 2 wurde fur die Viskositatsmessungen herangezogen (genannt 
AF-GC in der Grafik 1 Im Beispiel 3 unten). 

Beispiel 3: 

Bevorzugte Eigenschaften bezugiich thermischer Stabilitat 

• Die thermische Stabilitat kann durch Synthese und unterschiedliche Keramisierungspro- 
gramme modifiziert werden. Zur Beurteilung der Stabilitat dient die Viskositat des Materials in 
Abhangigkeit der Temperatur. 

in der Graphik 1 wird die Viskositat (in Abtiangigkeit der Temperatur) der erfindungsgemafi 
verwendbaren alkaiiiialtigen und alkalifreien Glaskeramiken AH-GC und AF-GC mit der Vis- 
2 5 kositat von Aluminosilicatglas und Kieselglas verglichen. Es zeigt sich, dass die Glaskerami- 
ken dem Aluminosilicatglas uberlegen sind. Zur Durchfuhrung der Versuche konnte die 
Langzeitstabilitat der Keramiken jeweils nachgewiesen werden. 
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Graphi'k 1: 
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Beispiel 4: 

Bevorzugte Eigenschaften beziiglich UV-Absorption: 

Die nachstehende Graphik 2 zeigt, dass erfindungsgemaR zu verwendende Glaskeramiken 
UV Strahlung im Vergieich zu Ausgangsglas fiir Glaskeramiken verbessert abhalten. 

Graphik 2: 
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Man erkennt. dass durch Anpassung der Keramisierungsbedingungen aus dem gleichen 
Ausgangsglas Glaskeramiken mit unterschledlichen optischen Eigenscliaften (hier bzgl. der 
UV Kantenlage) iiergestellt werden konnen^ 
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Beispiel 5: 

Bevorzugte Eigenschaften bezuglich der Degeneration durch UV-Absorption (Solarisa- 
tion): 



Die nachstehende Graphik 3 zeigt, dass Aluminosilicatglas bei Bestrahlung mit UV-Licht un- 
5 ter einer Degeneration leidet, namlich nach UV-Bestrah!ung geringere Transmissionswerte 
aufweist. Folglich lasst die Transparenz herkommlichen Glases nach Einwirken von UV- 
Strahlung nach. Ein solcher Effekt tritt, wie aus der Graphik 5 ersichtlich, fur die erfindungs- 
gemali zu verwendenden Glaskeramiken nicht auf (die Verlaufe der Kurven fiir die bestrahl- 
ten und unbestrahlten iVIaterialien beziehen sich jeweils auf unbestrahltes und 15 Stunden 
10 iang mit UV-Licht bestrahltes Material). 

Graphik 3: 

Gemass Transmissionsdaten von Proben von Aluminosilicatglas und einer alkalihaltigen 
Glaskeramik (original unbestrahit bzw. 15 Stunden lang UV-bestrahIt) ergibt sich bei 750 nm 
eine Abnahme der Transmission urn absolut 0,8 % (91,3 auf 90,5 %) bei Aluminosilicatglas , 
15 wahrend bei der Glaskeramik keine Veranderung zu geringeren Werten zu verzeichnen ist. 
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Beispiel 6: 

Herstellungsverfahren fur die erfindungsgemaB zu verwendende Giaskeramiken 

Die erfindungsgemaB zu verwendenden Ausgangsglaser der Giaskeramiken konnen mittels 
Einschmelzen bei einer Temperatur 1, Lautern bei einer Temperatur 2 (wobei die Tempera- 
5 tur 2 hoher als die Temperatur 1 ist) und anschlieliendes Ausarbeiten in einem Tiegel in ei- 
nem einstufigen Verfaiiren hergestellt werden. 

l\/I6glich ist auch, nach dem Einschmelzen vorzulautern und abzusclirecken, welcher erste 
Schritt eines zweistufeigen Verfahrens bei hohen Temperaturen, wie beispielsweise 1650° C, 
durchgefuhrt wird, wonach wahrend eines zweiten Schrittes dann Wiedereingeschmolzen, 
10 Nachgelautert und Ausgearbeitet wird. Schritt 1 des Zweistufigen Verfahrens sollte in einem 
Kieselglastiegei durchgefuhrt werden, wobei Schritt 2 dann im Platintiegel durchfiihrbar ist. 
Beispielsweise kann bei MSO"" C in einem PtRhio Tiegel (4 Liter Volumen) mit direkt ange- 
setzter DCise fur 2 Stunden das Wiedereinschmelzen, gefolgt von Nachlautern bei 1450° C 
fur 12 Stunden und dann bei 1500 ° C fur 4 Stunden durchgefuhrt werden. Dann wird die 
15 Duse mit einem Brenner Jrei geschmolzen", wobei ein Teil der Glaskeramik verworfen wird. 
Anschlieliend erfolgt die HeiRformgebung bei beispielsweise 1475°C - 1485°. Das entstan- 
dene Glaskeramikrohr wird mittels einem sich anschlieRenden Muffelofen bei 1080° C warm 
gehalten. Wichtig zum Ausbilden von Rohren ist die sich in der Dijse befindlich Nadel, wel- 
che bis zu 10 mm weit aus der Duse herausragen kann. Ein geeigneter Innendurchmesser 
20 der Duse kann 35 mm betragen. 

Geeignete Rohrabmessungen fur die erhaltenen Giaskeramiken sind beispielsweise: Ge- 

•samtdurchmesser von 8 mm bei 1 mm Wandstarke und 6 mm Rohrinnendurchmesser, zu 
erlangen bei Abzugsgeschwindigkeiten von etwa 34 cm/min; Gesamtdurchmesser von 
10,5 mm bei 1,2 mm Wandstarke, zu erlangen bei Abzugsgeschwindigkeiten von etwa 
25 16 cm/min; Gesamtdurchmesser von 13,5 mm bei 1,2 - 1,4 mm Wandstarke, zu erlangen 
bei Abzugsgeschwindigkeiten von etwa 10 cm/min. 

FQr die erfindungsgemalien Verwendungen kann es auch sinnvoll sein, Glaskeramikrohre 
mit anderen Abmessungen, Glaskeramikstabe oder Giaskeramiken in anderen Ausgestal- 
tungsformen herzustellen. Vorrichtungen wie in der Deutschen Patentanmeldung mit der 
30 Anmeldenummer 103 48 466,3 beschrieben konnen zur Herstellung der hier beschriebenen 
Giaskeramiken verwendet werden. 
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Patentanspruche 

1. Verwendung einer Glaskeramik als Teil einer Lampe. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Lampe ausgewahit ist aus einem Tempera- 
turstrahler, einer Hochdruck- oder Niederdruck-Entladungslampe. 

3. Verwendung nach einem der AnsprCiche 1 oder 2, wobei die Glaskeramik in Form 
eines Rohres vorliegt. 

4. Verwendung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, wobei die Glaskera- 
mik in der Form einer miniaturisierten Rohre zur Hintergrundbeleuchtung in Flachbild- 
schirmen verwendet wird. 

5. Verwendung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 4, wobei die Glaskera- 
mik ein Lampengefali ist und einen hermetisch dichten Ubergang von der Glaskera- 
mik zu einer elektrischen Durchfuhrung ermoglicht. 

6. Verwendung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, wobei die Glaskera- 
mik einer Lampenbetriebstemperatur von > SOO^'C standhalt. 

7. Verwendung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6, wobei die Glaskera- 
mik be! einer Schlchtdicke von 0,3 mm eine UV-Blockung bei Wellenlangen 265 nm 
aufweist. 

8. Verwendung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7, wobei die Glaskera- 
mik bei einer Schlchtdicke von 0,3 mm eine Transmission im sichtbaren Wellenlan- 
genbereich von > 75 % aufweist 



9. 



Verwendung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 8, wobei die Glaskera 
mik solarisationsstabil ist. 
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Anmelder/in: 
Schott Spezialglas GmbH 
Hattenbergstralie 10 
55122 Mainz 



Verwendungen von Giaskeramiken 



Zusammenf assung 




Die vorliegende Erfindung betrifft neue Verwendungen von Giaskeramiken, wobei die Gias- 
keramiken insbesondere in der Form eines Glaskeramikrohres verwendet werden. Der Ein- 
satz der Rohre kann in vielfaltigen Anwendungsbereichen bzw, in vielfaltigen Typen von 
Lampen erfolgen, beispielsweise im Bereich der allgemeinen Beleuciitung Oder der Automo- 
bilbeleuchtung sowie in Warmestrahlern, wie Halogenlampen oder Gluhlampen, bzw. in 
Hockdruck- oder Niederdruckentladungslampen. Insbesondere konnen die Giaskeramiken 
auch miniaturisiert zum so genannten ^Backlighting" im Zusammenhang mit der Hintergrund- 
beleuchtung von Flachbildschirmen eingesetzt werden. 



Die Giaskeramiken weisen eine exzellente spektrale Transmission im sichtbaren Wellenlan- 
genbereich auf und sind dabei solarisationsstabil und absorbieren stark UV-Licht. 



